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(54) Textilglasgewebebahn 

(57) Es wind eine bedruckbare selbsthaftende Tex- 
tilglasgewebebahn vorgeschlagen, deren Faserantell zu 
100% aus Textilglasfasern besteht und deren Ruckserte 
eine selbsthaftende Kleberschicht aufweist bei der zur 
Verbesserung der Haftung des Aufdrucks auf dem 
Gasfaser material mindestens diejenigen Abschnitte 
der Kett- und SchuBfaden, die die Vorderseite der 
Gewebebahn bilden, mit etner DQnnschicht aus einem 
polymeren Haftvermittler beschichtet sind und die 
DQnnschicht einen ein- oder mehrfarbigen dekorativen 
Aufdruck tragt Die Textilglasgewebebahn besitzt vor- 
zugsweise die Form etner selbsthaftenden, rOckstands- 
frei wiederabtosbaren Tapete. 



CM 

< 

O 
LO 
CO 

O) 

o 
o> 

o 
a 

LU 



Primed by Xerox (UK) Business Services 
2.16.7/3.6 



1 



EP0909 850A2 



2 



Beschrefbung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Textilglasgewebe- 
bahn, deren Faseranteil zu 100 % aus Textilglastasern 
besteht und deren Ruckseite eine selbsthaftende Kle- s 
berschicht aufweisl. 

[0002] Eine solche Gewebebahn, vorzugsweise in 
Form einer selbsthaftenden Gasfasertapete, ist aus 
dem Gebrauchsmuster DE-U1-81 24 330 bekannt Bei 
dieser bekannten Gewebebahn sind die Kett- und w 
SchuBfdden mrt einer dOnnen Schicht aus Kunststoffap- 
pretur allseitig umhulrt wobei die Appretur vorzugs- 
weise eine geringe PermanentWebrigkert aufweist, urn 
betm ZuschnekJen der Gewebebahn entstehende 
Faserpartikel sotort zu binden. bn Qbrigen wird durch is 
die aOsertige Umhullung der Kett- und SchuBfeden 
erreicht daB die Schiebefestigkeit des Gewebes erhOht 
und die Verarbehbarkeit erleichtert wird. 
[0003] Aus der europaischen Patentschrift EP-B1-0 
562 066 sind seibstWebende Tapeten auf Basis eines 20 
hydrophilen Fasermaterials. vorzugsweise auf Zellulo- 
sebasis, bekannt, wobei den hydrophilen Fasern 
zusdtzlich mindestens 3 und hdchstens 60 Gew.-% 
hydrophobe Fasern, z.B. Gasfasern, beigemischt sein 
k&nnen. Das Substrat dieser bekannten Gewebebahn 25 
kann zu 100 % aus hydrophilen Fasern oder einem 
Gemisch aus hydrophilen und hydrophoben Fasern 
bestehen, es kann aber auch zusdtzlich ein polymeres 
Bindemittei wie z.B. Polyvinylacetat Oder einen Styrol- 
Butadien-Kautschuk-Latex neben werteren Qblichen 30 
FGH- und Zusatzstoffen enthalten. Damit soil eine Ver- 
besserung der Dimensionsstabilitat selbstklebender 
Tapeten erreicht werden, insbesondere in Raumen mrt 
hoher Luftfeuchtigkert, in denen herkdmmliche Tapeten 
haufig Abkteungserscheinungen zetgen und zur Bla- 35 
senbildung neigen. 

[0004] Texiilglasgewebe sind unverrottbar, unbrenn- 
bar, hydrophob und nicht hygroskopisch, und sie erge- 
ben eine besonders asthetisch ansprechende 
Oberfldchenstruktur der damit belegten Fiachen. Aus 40 
diesem Grunde werden sie Qberall dort eingesetzt, wo 
erhOhte Brandschutzanfbrderungen und hygienische 
Anforderungen gesteltt werden, also in Offentlichen 
Gebftuden aller Art, Krankenhausern, Schulen, Kinder- 
garten, Arztpraxen, Hotels, auf Schiffen und dgl.. 45 
[0005] En Nachteil der bisher bekannt gewordenen 
Gasfasertapeten war allerdings, daB sie nur farblos 
bzw. in milchig-weiBem Farbton zur Verfugung standen 
und in der Fachwert als unbedruckbar galten, weil her- 
kOmmliche Drucktarben auf Gasfaseroberfiachen sehr so 
schlecht haften. Daher besteht in der Fachwert seit vie- 
len Jahren groBes Inter esse an der Entwicklung von 
TexrJIglasgewebebahnen, tie mrt ein- oder mehrfarbt- 
gen Mustern, ahnlich wie Papiertapeten, bedruckbar 
bzw. bedruckt sind. Trotz intensiver und langjdhriger ss 
Bemuhungen konnte diesem Bedurfnis bisher nicht 
Rechnung getragen werden. 
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 



selbsthaftende Textilglasgewebebahn berertzustellen, 
die bedruckbar ist, und zwar so, daB der Aufdruck dau- 
erhaft und abriebfest auf dem Gasfasermaterial haften 
blefct. Insbesondere soil eine Textilglasgewebebahn in 
Form einer mrt einem farbigen Muster oder Motiv 
bedruckten Tapete oder in Form eines selbsthaftenden, 
dekorativ bedruckten Bandes berertgestellt werden. 
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch 
eine Textilglasgewebebahn gelOst. deren Faseranteil zu 
100 % aus Textilglastasern besteht und deren Ruck- 
seite eine selbsthaftende Kleberschicht aufweist, bei 
der mindestens diejenigen Abschrvtte der Kett- und 
SchuBfdden, die die Vorderseite der Gewebebahn bil- 
den, mit einer Dunnschicht aus einem polymeren Haft- 
vermrttler beschichtet sind und die Dunnschicht einen 
ein- oder mehrfarbigenxJekDrath^Arfdruc^ tra^^_ 
[0008] Durch das Aufbringen einer dOnnen Schicht 
aus einem polymeren HafrvermrttJer und das Bedrucken 
der so aufgebrachten dunnen Polymerschicht wurde 
das Vorurteil uberwunden, daB Texb'lglasgewebe, ins- 
besondere Glasfesertapeten, nur schlecht oder uber- 
haupt nicht bedruckt werden kOnnten. Es hat sich 
uberraschenderweise gezeigt, daB die auf der ROck- 
seite der Textilglasgewebebahn aufgebrachte selbsthaf- 
tende Kleberschicht tie die Kbnturenscharfe eines 
spater aufgebrachten Aufdrucks infblge der Migration 
fluchtiger Bestandteile wie z.B. von Weichmachern und 
LGsungsmrtteln nachteilig beeinflussen kann, gemein- 
sam mit dem vorderserbg aufgebrachten polymeren 
HafrvermrttJer zu einem unerwarteten synergistechen 
Effekt fOhrt namlich dazu, daB der polymere Haftver- 
mrtrJer zusdtzliche Verankerungspunkte auf bzw. in der 
selbsthaftenden Kleberschicht findet und der so 
geschaffene Schichtenverbund gieichzertig die Migra- 
tion flOchtiger Bestandteile aus der Kleberschicht in den 
Aufdruck verhindert 

[0009] Die aus dem polymeren Haftvermittler beste- 
hende Dunnschicht kann voDstandig ein- oder mehrfar- 
big bedruckt sein. Vorzugsweise ist die DOnnschicht 
aber nur bereichsweise unter Bildung eines dekorativen 
Musters bedruckt weil sich so, unter EinschluB unbe- 
druckter Beretche mit dem Aussehen naturlicher Texbl- 
glasgewebe, Ssthetisch besonders ansprechende 
Muster erzielen lassen, die sich zusdtzlich in vietfaitig- 
ster Weise durch transparerrte oder transluzente, ggf. 
farbige Deckanstriche variieren lassen. 
[001 0] Bei einer anderen Ausfuhrungsfbrm karm auch 
die aus dem polymeren Haftvermittler bestehende 
DOnnschicht sefost transparent Oder transluzent 
und/oder eingefarbt sein. 

[0011] Vorzugsweise besteht der polymere Haftver- 
mrtrJer aus Polyurethan oder enthdlt Polyurethan. Der 
Haftvermittler wird vorzugsweise in Form einer wdBri- 
gen Polyurethandrspersion - vor oder nach dem Aufbrin- 
gen der selbsthaftenden Kleberschicht auf die 
Ruckseite der Textilglasgewebebahn - mindestens auf 
diejenigen Abschnitte der Kett- und SchuBftden, die die 
Vorderseite der Gewebebahn bikJen, aufgespruht oder 
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aufgewalzt 

[001 2] Zusatzlich kann cfie aus einem polymeren Haft- 
vermrttler bestehende DOnnschicht heiBbOgelecht 
und/bder naBreibecht ausgerustet sein. Eine HeiBbG- 
gelecht-Ausrustung empfiehrt sich vor allem dann, wertn s 
fur cfie sebsthaftende Kleberschicht ein warmeaktivier- 
barer Weber verwendet wind, urn z.B. Bander, Borten 
Oder BordOren aus bedrucktem Textilglasgewebe zu 
Dekorationszwecken auf Wande, Turen, Schaufenster 
Oder sonstigen geeignete Oberfiachen aufzubringen. w 
Eine NaBrefcecht-Ausrustung empfiehlt sich uberall 
dort, wo gteichzertig hohe Luftfeuchtigkert und starke 
Frequentierung der entsprechend ausgestatteten 
Raumlichkerten aufeinandertreffen, wie bei der Verwen- 
dung von Qasfasertapeten in Bddem, Dusch- und is 
UmMeideraumerv TumhallervVereinsheimen, Kranken-__ _ 
hausern usw. Bne solche zusatzJiche AusrQstung 
erfolgt unter Verwendung handelsOblicher Produkte, 
z.B. wdBriger Emulsionen von Piperidin-Derivaten. 
[0013] Der dekorative Aufdruck der erfindungs- 20 
gemdBen Textilglasgewebebahn kann ein Pigment- 
druck, Transferdruck, Tintenstrahldruck, Plotterdruck 
und/bder Rotationsdruck sein. Pigmentdrucke sind 
Drucke, die unter Verwendung von Pigmenten herge- 
steltt sind, deren einzelne Teilchen mrt polymeren Bin- 25 
demitteln umhulft sind, die unter der Enwtrkung von 
Druck und War me auf dem Bedruckstoff haften bleiben. 
[0014] Die Anwendung des Rotationsdrucks erfordert 
eine gewisse Schiebefestigkeit der Textilglasgewebe- 
bahn, die erfindungsgemdB gewahrleistet ist durch die 30 
selbsthaftende Kleberschicht auf der ROckserte und die 
DOnnschicht aus polymerem Haftvermrttler auf der Vbr- 
derserte der Gewebebahn. Es stelrt einen unschatzba- 
ren vbrteil dar, daB cfie erfirtiungsgemaBe 
Textilglasgewebebahn im Rotationsdruck endlos 35 
bedruckbar ist. 

[001 5] SchlieBJich kann die DOnnschicht und/oder der 
dekorative Aufdruck zusatzfich einen UV-Stabilisator, 
beispietewetse ein handelsObliches Benzotriazol-Deri- 
vat und/oder einen Warmestabilisator, beispielsweise 40 
ein Prperidrn-Derivat enthaften. 
[0016] Die rucksertig aufgebrachte selbsthaftende 
Kleberschicht kann eine durchgehende, geschlossene 
Schicht sein; bevorzugt handert es sich jedoch um eine 
unterbrochene Schicht bei der die zwischen den Kreu- as 
zungspunkten der Kelt- und Schu&feden befindlichen 
Zwischenraume mindestens teilweise offenbleiben. 
[001 7] Die erfindungsgemaBe Textilglasgewebebahn 
besitzt vorzugsweise die Form einer setosthaftenden, 
ruckstandsfrei wiederaWdsbaren Tapete, die Form einer so 
sefosthaftenden, rOckstandsfrei wiederabktebaren 
Borte Oder Bordure Oder die Form eines sebsthaften- 
den, rOckstandsfrei wiederabkVsbaren Bandes. Unter 
"selbsthaftend" wird - im Gegensatz zu "selbstHebend" 
- eine Klebereigenschafl verstanden, die durch eine ss 
relativ geringe Adhasion bei gleichzeHig hoher Koha- 
sion gekennzeichnet ist. 

[0018] Vorzugsweise besitzt der dekorative Aufdruck 



die Form eines in mindestens einer Richtung (langs 
Oder quer) endlosen Musters Oder Motivs Oder die Form 
eines sich in mindestens einer Richtung standig wieder- 
holenden Musters Oder Motivs (Rapport). Der dekora- 
tive Aufdruck kann die Form eines sich standig 
wiederholenden Namens, einer Firma, eines Logos, Rr- 
men- oder Vereinsabzeichens, Wappens, Hoheitszei- 
chens, PrGf- oder Gewdhrzeichens aufweisen. Diese 
AusfQhrungsformen sind besonders fur den gewerbli- 
chen Bereich von Vbrteil, wenn dem Wunsch vieler 
Unternehmen nach "corporate identity" auch bei der 
Innenausstattung von Produktions- und BOroraumen 
Rechnung getragen werden soil. Aber auch den Bedurf- 
nissen von Sport- und anderen Vereinen, flir jeweiliges 
Logo in den Raumen des Vereins, aber auch in denjeni- 
gen der Anhdnger des Vereins, dauerhaft in Form ejner 
Tapete oder eines tapetenfOrmigen Bandes anzubrin- 
gen, wird durch die Erfindung in idealer Weise entspro- 
chen. 

[001 9] Zur Ausprufung der erf indungsgemdBen Textil- 
glasgewebebahn wurden BOrstwdscheprOfungen wie 
fur bedruckte Textilien durchgefuhrt, die Reibechtheit 
wurde trocken und naB getestet, die Lichtechtheit 
wurde gepruft, ein BOgertest Warm- und HeiBlagertests 
durchgefOhrt und die Entflammbarkeit geprOtt 
[0020] Alle Tests wurden proWerrtfos bestanden. Im 
BOgeltest wurden bei Bugeletsentenperaturen von 
104°, 121° und 182°C, jeweils fur die Dauer von 10 
Sekunden, keinerlei Abfdrbungen oder Abfleckungen 
festgesteltt. Im Warmlagertest (bei 40°C uber Nacht 
gelagert und mrt 5 kg Gewicht belastet) und beim HeiB- 
lagertest (bet 90°C mehrere Tage gelagert und mrt 5 kg 
Gewicht belastet) wurden keine Abfleckungen festge- 
stellt und keine negativen Auswirkungen auf die Reib- 
echtheit 

Patentanspruche 

1 . Textilglasgewebebahn, deren Faseranteil zu 100 % 
aus Texblglasfasem besteht und deren ROckserte 
eine selbsthaftende Kleberschicht aufweist, 
dadurch gekennzeichnet daB mindestens diejeni- 
gen Abschnitte der Kett- und SchuBfdden, die die 
Vorderserte der Gewebebahn bilden, nut einer 
DOrmschicht aus einem polymeren Haftvermrttler 
beschichtet sind und die Dunnschicht einen etn- 
oder mehrfarbigen dekorativen Aufdruck trdgt. 

2. Textilglasgewebebahn nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB die aus einem polymeren 
Haftvermrttler bestehende DOnnschicht nur 
bereichsweise unter Bildung eines dekorativen 
Musters bedruckt ist 

3. Textilglasgewebebahn nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die aus einem poly- 
meren Haftvermrttler bestehende DOnnschicht 
transparent Oder trans! uzent und/oder eingefdrbt 
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fct GewShrzelchens aufwetst 

4. Textilglasgewebebahn nach einem der AnsprOche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da8 der polymere 
Haftvermittier aus Polyurethan besteht oder Polyu- s 
rethan enthaH 

5. Textilglasgewebebahn nach einem der Anspruche 
1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daB die aus 
einem potymeren Haftvermittier bestehende Dunn- io 
schicht heiBbQgelecht und/oder naBreibecht aus- 
gerustetist 

6. Textilglasgewebebahn nach einem der Anspruche 

1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der dekora- is 

— tiveArfdnjckeiaPigroentdr^^ 

tenstrahldruck, Plotterdruck und/oder 
Rotationsdruck ist. 

7. Textilglasgewebebahn nach einem der Anspruche so 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Dunn- 
schicht und/oder der dekorative Aufdruck zusdtzlich 
einen UV-Stabilisator und/oder einen Warmestabili- 
sator enthaiL 

25 

8. Textilglasgewebebahn nach einem der Anspruche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB sie zwischen 
den Kreuzungspunkten der Kett- und SchuBfdden 
offene Zwischenrdume aufweist. 

30 

9. Textilglasgewebebahn nach einem der AnsprOche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet daB sie uber dem 
dekorativen Aufdruck mit einem transparenten oder 
transluzenten und/oder farbigen Deckanstrich ver- 

sehen ist ... . 35 . . ...... 

10. Textilglasgewebebahn nach einem der AnsprOche 
1 bis 9 in Form einer selbsthaftenden, ruckstands- 
frei wiederablOsbaren Tapete. 

40 

11. Textilglasgewebebahn nach einem der AnsprOche 
1 bis 9 in Form einer selbsthaftenden, ruckstands- 
frei wiederablOsbaren Borte oder BordOre oder in 
Form eines sebsthaftenden, ruckstandsfrei wieder- 
ablOsbaren Bandes. 45 

12. Textilglasgewebebahn nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der dekorative Auf- 
druck die Form eines in mindestens einer Richtung 
endlosen Musters oder Motivs oder die Form eines 50 
sich in mindestens einer Richtung s&ndig wieder- 
hdenden Musters oder Motivs (Rapport) besrtzt 

13. Textilglasgewebebahn nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB der dekorative Aufdruck (fie 55 
Form eines sich standig wiederholenden Namens, 
einer Firma, eines Logos, Rrmen- oder Vereinsab- 
zeichens, Wappens, Hoheitszeichens, Pruf- oder 
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